RtPUBUQUE FRANCMSE 



INSTTTUT N 

OE lA namm industrieue 




©1.580.545 



BREVET D'INVENTION 

(g) N" du procds veibal de d6p5t 160.700 - Paris. 

(g) Date de depot 26 juillet 1968, d 12 h 25 mn. 

Date de t'arrete de d6livrance 28 juillet 1 969. 

@ Date de publication de I'abrigd descriptif au 

Bulletin Offkielde la Pmpri6t6lnthjstn^le. 5 septembre 1969 (n° 36). 

(53) Qassification intemationale A 61 k. 

(m) Laques et lotions de mise en plis^ nouveaux copolymeres et leur precede de 



@ Invention : R£gine Passero.nfie Perruche et AndrS Viout. 

@ D^posant : SociStS Anonyme dite : L'OREAL, rteidant en France (Paris). 



Mandataire : Michel Nony, 1, rue de Stockholm, Paris (8"). 
@ Priorite conventionnelle : 

@ @ @ Brevet d6pos6 dans le Grand-Duchi. de Luxembourg le 28 juillet 1967. 
n" 54.202 au nam de la demanderesse. . 



Vente des fascicules d I IMPRIMERIE NATIONALE, 27. rue de la Convention - PARIS |15«) 



_ BEST AVAIUBLE COPY 



Best Available Copy 



1580545 



On sait que I'on utilise actueUement couxamment des resines na- 
turelles ou sTnthetiques, le plus sooveat mises en. solutions hydxo- 
alcooligues ou alcooliqaes pour r^aliser'des lagues ou des lotions' 
de mises en plis pour dieTeux. 
5 ^'utilisation cosmStigue de telles x^sines a poor dbiet d* aider 
k maintenir les cheveux dans la foime que I'on dSsire leur donner et 
d'ameliorer leur apparence en leur conf^rant, notamment, un aspect 
plus brillant. 

n est d^ji coniui d'utiliser k cet e£fet des homopolTmeres tels 
10 que la polyvinylpyrrolidojie , des copolTm&res tels que le- copolTm^re 
-Tinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle, les copolTmeres esters acrjliques/ 
acides moncetbylSniqaes insatur^s, les copolTn&res anbydzlde malSigue/ 
ithex alcoyl-vinyliqaes estSxifi^s oa-anidlfiSs, ainsi que des eopo- 
iTrndres acetate de viayle/acides monoithyliniques' insatorSs tels qae 
'I? I'acide crotonique . 

la prSsente invention concerae des copolTmeres qui pexmettent de 
r^aliser des nouvelles compositions cosm^tiques prSsentant de meilleu- 
res qaalit^s que celles qui 4taient connues jusqu'li ce jour.; 

Xes copolTiiieres utilisa'bles-selon l' invention pexmettent de rea- . 

20 liser des laques ou des lotions de mise en plis qal donnent lien a la 
foxmation de film pr^sentant un pouvoir laquant notablement supSrieur 
k celui obtenu avec les xSsines d&jk eoimues. 

Oe plus, ces polTmeres conduisent k un durcissement tres rapide 
du film foxm6 , de sorte que po\ir Tin pouvoir laquant identigue on peut 
25 utiliser par exenple une quantity deux fois moindre de polymere uti- 
lisable selon 1' invention que celle qui est necessaire avec, par exem- 
ple, un polymkxe acetate de vinyle/acide crotonique de type conzm. 

II en rSsalte que les compositions cosm^tiques selon 1' invention 
procurent d'ezcellents- rSsultats tout en Stant d'un prix de revient 
30 moins 6lev6. 

les eopolyahTea utilisables selon 1' invention cozif&rent Sgalement 
auz laques et lotions de mise en plis d'autxes avantages particulid- 
rement interessants. 

lis pexmettent de rSaliser des films pr^sentant tme brillanee 
33 notablement sup&ri.eure k celle des copolTm&res couxanment utilises 
aujourd'lxui. 

De plus, ils prSsentent une affinity notable pour.le dieveu, ce 
qui pr^sente le double avantage de conf^rer une meilleure tenue k la 
chevelure, par exemple lors de 1 'utilisation des nouveauz eopolTm^res 
40 dans des lotions de mise en plis, ainsi que de permettre le peignage 
de la clievelure sans destruction importante da film de copolTmere. On 
sait en effet que l6rsqu'os utilise des resines du tspe actueUement 
coTinn, le peignage provoq^ 1 'elimination quasi totale de ees r&siaes 
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qa± tombent sous forme d»ime poudre blanche. An contrairB, dans le cas 
des oonroositions cosD^tiques selon I'inveatiott, le peignase est rendu 
possible, tandis one les films de copoly:aferes aeaTOnt n^ammoins Stra 
facilement enlev^s par brossafie ou psjr Uvape a I'aide d»un shaamooing 
de "type corwentionnel. 

aifin, il est reaarqiiable aue leo coapositions cosmetiaues selon 
1 'invention qui pHsentent a€ih im nombre iniportant d'avantages par rap- 
port eux compositions connaes se caracterisent oar la formation d«an 
film 3ui presents une faible bygroscopicit^ de sorte qu'il nemet d'ob- 
tenir des coiffures oni restent stables ogme en presence prolongee d'une 
buoidit^ atmosph^rlque 4levee. 

la Soci^t^ deoanderesse a d6ih imaging d'utiliser des compositions 
oosadtimies de copolymferes obtenus par copolymerisation d'ac^tate de 
vinyle. d'acide crotoni.^u^ et d'au moins im autre manomfere polym^ilsa- 
ble choisi dans le groune que constituent : 

- les esters nnyliques de formule : 
H - COOOH = CHg 

dans laquelle : 

un radical ohalne..lin&ire. ou ranifi^e --• 

comportant de 10 k 22 atomes de carbone, 

- les esters allyliques et les esters mothallylioues de foitnile : 
H» - COOCHg - C = CHg 

dans laquelle : 

R» repr^sente nn radical hydrocarbon^ h. chains satur^e linfeire ou 
ranxfife comportant de 10 k 22 atomes de carbone, et 

R" reprgsente un atome d'hydrogfene ou le radical -CH-. 
Ces copolymferes contiennent de pr^f^rence de 63 k 86 ^ d'acdtate de 
vlx^le. de 5 k 15 ^ et de pr^f^rence de 7 k 12 d'acide crotonioue et 
de 5 a 25 ?S d'esters vi^ylioues, d'esters allyliaues ou d 'esters "m^thal- 
lyliovies. 

la pr^sente Invention a pour objet le pxoduit industrial nouveau 
que constitue une composition cosm^tiqae telie qu-une laoue ou une lo- 
txon de mise en plis caxact^rlsse par le fait ou'elle contient en so- 
lution dans un v^hicule cosmgtioue appropri^ au moins un conolymfe« 
obtemx par copoWrlsation d'au moins un nonom&re de chacun des t«is 
groupes sttivants : 

- le premier grouue 5tant constitue par les esters d'alcools insatu- 
ria et d'acides carbo^cyllquea sat^ires a courte chalne, les esters d«al- 
40 cools satur^s k courts chaine et d'acides insature^. les chalnes carbo- 

^'dm' T "^"''^ eventuellement interrompues 

par des Wt^atomee ou des h^t^rogroupes divalents, tels que, -0- T 



30 



35 
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-M-, et pourairt ^galement presenter des groapements hydroxy Enxbstltois 
en p par rapport a l*h^tdroatome> 

- le second groupe ^tant constltu^ par les acides insatnrSs dont 
lew chalnes carbon^es peavent ^ntueUement 8tre interroioEnifis par des 

5 h^t^roatomes oa des h^t^rogroixpes tels que -0-, -S-t -BH-, et peuvent 
presenter des groapements hydroxy sabstituis en P par rapport a 
tdroatome, 

- le trolsi^me groxipe ^tant constito^ par les esters d * acides k 
longoe chatne et d'alcool Insator^, les esters des acides insator^s da 

10 second gronpe et d'on alcool satux^ ou insatur^ lin^aire ou ranrLfi^ 

comportant de 8 k 18 atonies de carbons ou d>un alcool de lanoline, les 
others alcQyl-vinyllgues, les others alcoyl-allyliqaes, les others 
aleoyl-mettaaUyligaes oa les others alcQyl-erotyliqaes, et les a-ol4- 
Unes. 

15 Faxni les monombres da premier gronpe« on peat utiliser confozm£- 

ment a 1' Invention, les esters insatorSs d 'acides carboxyliaues h. eavae- 
te ohalne de fonnole : 

E-coo-(ce2)^-c = CH (I) 

20 dans laquelle : 

B reprlsente on radical hydrocarbon^ satnr^ lin^aire coniprenant 
de 1 k 4 atooes de carbone, 

n repr^sente on nombre dgal It 0 oa 1 , 

R' repr^sente on atome d'hydxog&ne oa on radical alcoyle de 1 k 
25 5 atomss de carbone, ou encore, les esters satur^s k courts nbatnw d'a- 
ddes insator^s de formale : 

R - CB - C - (CHg^p ~ ^* 
■R 

dans laquelle : 

30 R repr^sente on atome d'bydrogkne ou uSi Tadical alcoyle de 1 k 5 

atomes de carbone, 

p est on nombre entier ayant une valeur comprise entre 0 et 10, 
R* reprdsente le radical' -COQR" oa le radical 
•^C00R» 

35 . - CH • ■ 

^COOH" 

dans lesquels : 

R^ represents un. radical hydrocarbon^ lin^aire satvCr^ comportant 
. d«, 1- k 8 atome's-de carhonei 
. 40 -. • •. iPaiol les monom&res.du sebond groiipei on peat ut£Iiser en' parti^ 
culier les mpnomfexes- rejjrdsent^s par le foxmote. sui^rante"-':" ' 
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E - CH = 9 - (CHg)^ - E» (HI) 

a • . 

dans laquelle 

B repr^sente un atoms d'hydrog^ne ou on radical alcoyle de 1 & 
5 5 atomes de carbonei 

. p est vm nombre eatler cooqpzis entre 0 et 10, 
E« repr^sente aoit le radical -COm aoit le Tad leal 
^ C!OOH 

-CH 

10 ^ COOH 

Faxmi lea monoo&res du troiaifenie groupe on peut utillser en parti- 
enlier lea estera d'aeidea k longue ohntr^a et d'alcool insatur^, qai. 
out poor f oxmule : 

E-COO-(CHx -C = CH (17) 
15 ^, ^, 

dans laquelle : 

H repr^sente rm zadlcal lijrdxoearbon^ h chalne lin^alie ou ramifl^e 
satur^ ou Insaturde comportant de 8 & 22 atomes de earbone, 

^' reprdaente un atone d'liydrog^ ou ;m radical alco7le de 1 k 5 
20 atomes de carbone» 



9 entler poovant prendre la ▼aleor O ou 1 , 
. lee esters d'aeidea insatur^s de formnle III ci-dessus et d»un 
alcool comportant 8 & 18 atomes de carbone ou d»tin alcool de lanollne, 
• les others de fommle : 
25 CH-= C - (CHg) - 0 - H (T) 

dans laqaelle : 

H represente un radical hydrocarbon^ lin^aixe ou ramifi^, saturd 
ou insatur^, coinportaat de 2 k 18 atomes de carbone, ^ventuellemeat 1^- 
30 drosyl^ ou alooyl6, et dont la chalne carbonic comporte des gzmipements 
Intenn^diaires tels que des h^t^roatomes, 

E» represente nn atome d'hydros&ne ou un radical alcoyle de 1 & 5 
atomes de carbone 

p. represente. un nombre entier dgal. & 0 ou & 1, 
* 55 . les a-ol6fines de formule : 

. CHj ?= CH - a :. . ■ , 
dans laquelle : 

■R represente. utt radical l^rocarbone imeaire comportant de 4 a 
.1.8 atpojSLs.de carbone... 
. 40. : . Parmi. les monomfere^ dn premier groups, jm peut ujblliser plus parti- 
culifereiment.selon.l*iny«i1:i0n, J. -. 

I'acetate de vinyle, le..proplonate de-rTiayle,-. le -batyiate de -vinyle. 
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1' acetate de m^thallyle, le proploxtate de m^thallyle, le liutyrate de 
m^thaUyle, 1' acetate d'allyle, le propionate d'allyle, le Mtyrate 
d*allyle, I'aedtate d6 czoi^let le propionate de crotyle, le batyxate 
de crotyle, le crotosate de m^thyle, le crotonate de Initylet le croto- 
5 nate d'octyle, le -vinylac^tate d'^thyle, I'allylac^tate de batyle* 
1 ' allylac^tate d*he3cyle, -I'aHyloiy acetate d'dthyle, I'allyloxy ace- 
tate d'octyle, I'allylthlo acetate d'^tbyle, I'allylthio acdtate d'oc- 
tyle, I'aUylamlno acetate d'dtbyle, I'aUylamlzio acetate d'octyle, 
I'allyloaloDate de di^-Uiyle, l*\md^Q7l&iate de nSthyle, le crol^lozy- 
10 acetate de batyle, le mSthallylosyac^tate d'^tbylOf le vlnyloxyac^tate 
d'^thyle. 

Pamd. lee monon&res du second grouper' oo- peat utiliser plus par- 
tlcullireiDent selon I'isventlon : 

I'adde batenolqiie-?! I'aelde pentenoIqae-4» 'l*aclde -und^cenoIqae-lOy 
15 I'acide allylmaloniqae, I'adde crotoniqoe, I'acide allylozyae^tigae, 
I'adde crotylozyacdtlque, I'acide m^thallylozyacetlqne, I'acide allyl- 
oa^-3-proplonique, I'adde allylthioac^tiqtte, I'adde allylaainoaeitique,' 
I'adde vlnyl(»yae£tiiiae. 
Pamd. lea monomibxes da trolsl^me groape, on peat xttUieer plus 

20 paxtlenli^rement selon I'isrentlon : 

I'octanoate de TinylCt le laoxate de -Tlnyle, le palmLtate de-Ylnyley 
- le Bt^arate de vtnyle, I'isost^axate de -vinyle, le lanrate d'allyle, 
le Isurate de m^thallyle, le et^axate d'allyle, le st^arate de m^thal- 
lyle, l'isost4arate d'allyle, I'isost^arate de- m^tliallyle, le b^h^nate 

2? d'allyle/ le bdhdnate de m^tbaUyle, le laozate de crotyle, I'ol^ate 
d'allyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lanollne, le vinylac^ 
tate de lanxyle, 1 'aUylacdtate de. stiaiyle, I'allyloxyac^tate de laa- 
xylOy I'allyltMoacdtate de lauxyle, I'aUylaminoac^ate de laioiylei 

30 I'allylmalonate de dloctylcp I'und^cylenate d'octyle* 
I'^ther c^tyl-^rinyllqae, 1' ether stdatylvlnyllgue, 

I'^thep laoiyl-allyllque, l««liBr lanryl-m^thaUyliqae, I'^ther st^aiyl- 
crotyUqae* I'allylozy-I dod^cylo^-3 propanol-a, l*allylozy-1 dodecyl- 
thio-3 propanol~2» 

35 I'hez&ne-i, I'oct&ne-I, le doddcene-t, l'hezad^e&ne>-1, I'octad^e&ne-I, 
1' elcos%ne-1» 

sans que ees ^nam^rations soient lindtatlTes de la port^e de I'lmren- 
tion. 

les copolymeres utilisables selon 1 'indention peuvent contenir 
40 d« environ 50 h. SO jS et de j»r€f €rence de 65 k 80 ^ de monomferes du pre- 
mier groupe, d'environ 5 k 25 ^ et de prdf^rence d 'environ 7 & 12 ^ de 
ffionofflferee du second, groupe et d'environ 5 -4 -30 -^-.et' de pgrdf^rence de 
10 & 20 de jnonoo&res du trolsi^nie grot^« 
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Dana un mode de realisation pr^fix^ dee leqoes et lotions de mise 
ea pile selon 1' invention, lee copolynAres d^crits ci-dessos on* eubi 
la neutralisation ie leuzs fonctiosB acides k I'aide de bases min€ia- 
lee ou organiques-, en -roe d'aecroitxe leur salubillt^ pour faciliter 
leur utillsatlan. 

TJ»est ainsi que les copolymferes utilisables selon I'liwentlon peu- 
▼ent etre avantagfeusement neutralises aveo une base ndn^xale ou orga- 
nigue utillsee dans une quantity ^gale, par ezemple,k 10 k ISO ji et 
de prf«rence k 50 li 100 de la quantity earrespoodant & une neutra- 
lisation stoechiometrique^ 

A titxe d'ezenrple, on a avantageosement utilisd pour effeetuer 
la neutralisation de copolymSree des bases cosmStiquss eonventionnel- 
les tellea que la mono^thanolamine, la di^thanolamine, la tri^thanola^ 
mlnG, lea isopropanolamines, la morpholine ainsi que des aoino-aloools 
d^jk connus pour leur utilisation afln de neutraliser des polymferes, 
tela que l«aimno-2 indthyl-2 propanol-1, l«aniino-2 m^tl^l-Z propane- 
diol-1,3 etc... 

La composition selon I'lrnrention pent se presenter sous forme de 

...°*'^!°*^?"i..?f.P^.» ^^. •'^"^» *®..'?^°®?..?^.P5it..**?? conditionn^e 
sous forme d< aerosol. 

A titre d»exeiitple une laque aerosol pour ciieveux pent 8tre rtfali- 
s^e en introduisant 1 k ^ d'un cbpcOymfere utillsable selon I'inyen^ 
tion, eventuellement neutralisgp dans un m£lange constitui par 1/4 k 
1/3 en podds d'alcool et 2/3 k 3/4 en polds d»un gas propnlseur liqu^- 
ti.4 sous pz«S8ion. 

Dhe lotion de mlee en plis selon 1* indention peut etre, par ezem- 
ple, rfelis^e en introduiBant dans une solution hydro-alcoollque ayant 
nn titre de 0 k 70 5S en alcool, un k trois pour cent en polds par rap- 
port k la solution, d»un copolyafeie utillsable selon l-mvention, de 
preference neutralise. 

Les compositions cosme'tiques selon I'imrention peuvent egalement 
comporter les adjuvants cosmetiques conventionnels tels que des plas- 
tlfiants, des parfums, des colorants, dee produits cationlques, ponr 
facmter le demfilage, des produits non-ioniques pour assurer lap^ti- 
sation des parfums. de I'uree pour faciliter. la penetxatioii dans la 
fibre, des silicones pour ameiiorer la brOlance, ou- d'autres reslnes 
- cosmetiques. - 

La presente invention a egalement poor objet le produit industilel 
nouvean qae constitue un .copolymfere obtenu par copolymerisation d«au 
molns un nonom^ de chacqn des trois groupes suivants : 

le pxemier gronpe .comprenant : . 
le proplouate de vlnyle^ le butyrate de vlnyle, I'acetate de methallyle. 
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le propionate de m^thallyle, le tutyxate de m^thallyle, I'ac^tate d*al- 
l^le, le propionate d'allyle, le bntyxate d'aUyle, I'acState de cro- 
tyle, le propionate de crotyle« le Inityxate de crotyley le erotoaate 
de m^thyle, le crotonate de Imtylei le crotonate d*octyle, le v±nyl- 
5 acetate d'^thyle, I'allylac^tate de batyle, I'allylac^tate d'hezyle, 
I'allylo^ acetate d'^thyle, I'allyloxy acetate d'octyle, I'allylthio 
acetate d'^tbyle, I'allylthio acetate d»octyle, I'allylaiaino acetate 
d'^tliyleg I'aUylaoino ac^te d*octyle, I'aUylnaloaate de dldthiylei 
I'tmd^eyl^te de o^thyle, le crotylozyac^tate de Inityle, le mSthal- 

10 lyozyacdtate d'^tbyle, le vinyloayac^tate d'^thyle. 
Le eeoond groupe comprenant ; 
I'acide lnitenoIqae-3, I'adde pentenoIgae-4» I'adde tmd^cenoIque^lO, 
I'aclde aUylmaloniqae, I'adde ozotonlque, I'adde allyloxyac^tiqpie, 
I'adde cxotylozyac^tlqae, I'adde m^tliaUyloi^c^tlgney I'adde allyl*- 

15 02y-3-proploxilqtte, I'adde aUyltbloac^tlque, I'adde allylaininoacdtl- 
gua, I'adde -visylozyac^tlqae* 

Le txold^ms groape comprenant : 
I'ootanoate de -viaorle, le laorate de vinyle» le paldtate de vlnyle, 
le Bt^arate -de-'vlayle» 1' iso8tdarate..de Tinyle, le lauzate d'allyl?.*. 

20 le lanrate de n^thallyle, le st^arate d*allyle» le st^arate de mSthal- 
lylB, I'lBOBt^arate d'allyle, I'isost^arate de m^thaUyle, le tSu&aate 
dtaUyle, le bdh^nate de lulthallyle, le lanrate de crotyle, I'd^te 
d'aUyle, le crotonate d'ol^le, le crotonate de lauoline, le vloyl-- 
acState de lanzyle, 1' aUylaedtate de et^axyle, I'aUylozyac^ate de 

25 lanzyle, I'allyltbioacdtate de lauiyle, I'allylainlXioae^tate de lauxyle, 
liaUylmaloztate de dioctyle, I'und^cyl&iate d'octyle, 
I'^tber c^tyl-vinyllque, I'^ther et^axylvlziyllqaey I'^ther lanryl-aUy- 
Ilgue, I'^ther lanryl-m^tliallylique, I'^ther st^azylcrotyllqae, I'allyl- 
osy-l dodecylozy-3 propanol-2, l'alIylo^<-1 dodecylthlo-3 propaQOl-2, 

30 l'hez%ne-1, I'oct&ne-I, le dod^c^e-1, I'hezad^c&ne-I , I'oetad^c&se-I , 
l'elco8^ne-1 , 

Lee copolyn^res eelon I'linrentlaa peorent contenlr d'envlron 50 
k 90 et de pr4f France -de 65 & 80 ^ de monom&res da premier groape, 
d'envlTon 5 & 25 ^ et de pr^f^rence d'eixviron 7 li 12 ^ de fflonoiii&res da 
35 eeeoB& groupe et d 'environ 5 ^ 30 9^ et' de pr^fdrence de 10 & 20 ^ d^ 
monooibxeB da trolaiiine groupe*' - ' 

La pr^sente invention a ^galement pour o'bjst le-^nrO&lt-isdastrlel 
noinreau que constitue -xm eopolymlire d'ae^tafe de^ Vinyle kvec an moins 
rut monom^re appartenant -&'-chaccm''dee deuz ©roupee' eulvants- : ■ 
40 Le premier gzoupe 't:onipk<e'iiim.t-'': c : 

I'adde 1utenoXgiie-3t I'adde jietitenolqae^^t 'l'adde"xmd'(§cenoZque-10, 
I'adde allyloalonique, l-'aeid)? «xt>toiiiqad>''r'add«- allylbzyac^tiqae. 
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I'acide crotylo3tyac6tique, I'acide m^thallyloscyac^tique , I'acide 
allylo3qr-3-propionique, I'acide allylthioac^tique, I'acide allylami- 
noac6tique. 

le- second spoiipe comprenant : 
5 le laurate de crotyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lano- 
liae, le yinylacetate de lauryle, I'allylacetate de st^aryle, I'al- 
lyloscyacState de lauryle, 1 'allylthioacetate de lauryle, 1 'allylami- 
noacState de lauryle, 1 ' allylmalonate de dioctyle, 1 *mide<7l^nate 
d'octyle, I'etlier c6tyl--vii>yl£qiie, I'^ther st6arylvinylique, l'€ther 
10 lauryl-allylique, I'^ther lauryl-m^thallylique, l*ether st^arylcro- 
tylique, l'allyloxy-1 dodecyl<J3ty-3 propanol-2, I'allylosy-I dodecyl- 
thio-3 propanol-2, l'hex§ne-1, l"'octfene-1, le dod6cfene-1, I'hexade- 
.cfene-1, l'octad6c^ne-1, 1 ' eicosene-1 . 

Lea copolym^res selon 1 'invention peuvent contenir d' environ 50 
15 k SO % et de preference de 65 k 80?b d' acetate de vinyle, d' environ 5 

a 25Ji et de pr6£6rence d'envixon 7 & 1296 de monon&res du premier ep^^ou- ' 
pe et d'enviroa 5 a y>^ et de preference de 10 k 20% de monom^es du 
second groape. 

La pr£sente invention a egalement pour objet le produit indus- 

20 triel nouveau que constituent les copolymeres decrits ci-dessus qui" 
ont subi la neutralisation de leurs fonctions acides a I'aide de ba- 
ses min^rales ou organiques, en vue d'accroltre leur solubility pour 
faciliter leur utilisation dans les compositions cosmetiques. 

C'est ainsi que les CGpolymeres selon 1 'invention peuvent Stre 

25 avantageusement neutralises avec une base minSrale ou organigue uti- 
lises dans line guantite egale, par exeaiple k 10 k 1509> et de prefe- 
rence & 50 a 100^0 de la quantite correspondent k une neutralisation 
stoectaiometrique . 

A titre d'exemple, on a avantageusement utilise pour effectuer 

30 la neuta?alisation de copolym^res des bases cosmetiques convention— 
nelles telles que la monoethanolamine, la diethanolamine,. la trie- 
thanolamine, les isopropanolanines, la morpholine ainsi .que des ami- 
no-alcools dijk connus pour leur utilisation afin de neutraliser des 
polymferes tels.gue l'amino-2 methyl-2 propanol-1, l.'amino-2 metliyl-2 

35 propanediol-1 , 3 etc... , . 

Les copolymer es s&L.on 1 'invention peuvent .etre prepares par. co- 
polymerisation en phase liquidie par exdnple dans im solvent tel"qtfe 
de I'alcool ou du benzene. Cependant il'est preferable derSaliser la 
polymerisation en masse ou en suspension. — 

40 Ces poiymerisati-ons peuvent s'effeotuer en- preeenc^ de cataly- 

seurs.de polymerisatiotr-teis qde^ie'pei'ojsyde' ae- beiiidyle,^^ 

' • ^e- laufoja^l'azobisi-sobutj^^onitrile'^'cbnc^n^ etant 
comprise par exentple entre 1 et 5?^ et de preference entr&<1-,$ et 3 JS 
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da poids de monoD&zes entrant dans la ruction. 

la polymerisation en suspension qui peimet d*obtenir le copolymfere 
sous forme de perlee s'effectue dans I'ean en presence d*im.eolloXde 
protecteur tel que I'alcool polyvlayUque, I'adde polyacxylique (pro- 
duit conna sous la nar^e Carbopol) ou I'hydroxy^thyl-cellulOBe (con- 
na BOOS la oaxtpie Celloslze). 

la concentration du coUoSde protecteur pent 6ti« par exemple de 
0,06 a 1 <^ par rapport an poids de monom^re. 

Dans le "but de mienz faire conprendre I'lnrentlon, on va en d€czl-' 
re malntenant h titre d'iUustxation et sans aacun caiacteie limitatif 
pluslenrs ezemples de mlse en oeuvre. 

EXBffiEBS J)B PREPAHATIOH 



Preparation d'nn copolymfere en perles : acetate de v±nyle 75 ^, aci- 
de pentBnoIque-4 10 JS, stdarate d'allyle 15 ^. 

On place dans un ballon nmni d'un agltateur, d'tm refrigerant k 
reflux, d'un thermon^tre et d»tai tube addacteux d'azote 3 429 g-d»une 
solution aquense h. 1 ^ d'bydxoxyethylcellxilose connns sons la denonl- 
• nation' eonmerclalo de' CeUosltfeV ■ — ■ " 

Aprfes barbottage d'azote on lntroduit sous agitation le j 



- acetate de vinyle . -. \ ggg g 

- acide pentenoXque-4 257 g 

- stearate d'allyle 386 g 

25 - azoblslsobutyronitrile •. 32,15 g 

On porte h. reflux sous agitation et sous azote, .^ii^s un temps 
d'envlron huit heures, la polymerisation est teimlnee. On laisse refroi- 
dir, on essore et on s&cha. On obtient le copolya&re, qpl se presente 
sons forme de perlea* avec tm rendement de 75 ^. 

30 acemnle 2 

Preparation d'un copolymfere en perles : acetate de vinyle 70 Jf; 
acide pentenoXgae-4 10 56, laurate de vinyle 20 jS. 

On opfere dans les mSmes conditions qae cellea. decrltes riai.^ He- 
lemple 1* 

35 On obtient avee un rendeoent de 72 jS le copolymere eher«he ee pre- 

sentant boub fozme de perlesl 
Exemple 

Preparation d'lm coTMiymfere en r^r-it^ - acetate de vli^le 75 j6, 
acide butenolque-S 10 stearate d'allyle t5 }J. ' 
40 On op&re dans les aSmes conditions goe celles decritea dans l»e- 

ple 1. 

On obtient le eop«flyBfepe cbexehe av«e uh rendement de 70 jS. 
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Pr^T>aratl on d*xin couolTOfere en nerlBa $ acetate de vlnyle 
71,5 ^» acide 1niteno£qiie-3 8,5 SS» laurate de Tlayle 20 ft. 

On op&re dans les mSmes conditions que celles d^critea a^mn ite. 
5 zemple 

On obtient avee on rendement de 60 ^ le copol^ii^xe cherch^. 
Sxemple 5 

Pr^paiatlon d«nn coTiolym&re en perlea : acetate de -vljoyle 80 jt, 
acide pentenoIque-4 10 jf, dther st^arylviaylique 10 jS. 
10 On opfere dans les mdmeG coDditlons qae celles d^crites dans i«e- 

zeople 1 . 

On obtient le copolym^re chereh^ avec xm rendement de 80 JS. 



Pr^Taaration d'nn conolTmfere e n nerlea : acgtate de vinyle 71 ,5 ft, 
15 acide pentenoIque-4 8,5 ft, laaiate de vii^le 20 fio 

On op&re dans les memea conditions qoe celles dtexites a^'* 2.*e- 
seisple 1. 

1 obtient avec un rendejoent de 75 ft le copoIycSre ebereh^. 



20 £i^paratlon d»nn eopolTrmfera en perles ; acetate de vlayle 75 jS, 

acide crotoniqne 10 Jfi, laurate de crotyle 15 jS. 

On op^re dans les rngmes conditions que celles d^crites dans I'e- 
xen^le 1. 

On obtient le copolym&re chereb^ aveo tm rendement de 60 ft. 
25 Stemple B 

?*^pajati<ai d'un conolvrnfere em j ,f>-n^^ . acetate de iriiiyle 75 ft; 
acide crotoniqne 10 ft, crotonate de lanoline Ig-jJ. 

On opfere dans les mSmes conditions goe ceUea ddcrites dans l«e- 
xemple 1. 

30 On obtient avec nn rendement de 60 le copolymfere chereh^. 



Preparation d'uh copolvmere en r^yi^^ acetate de vinyle 80 fi, 
aeide crotonique 10 j6, Sther at^aiylvinylique 10 

On op&re dans les rnSoes conditions que cellea dSerLtes dans I'e- 
' 35 zemple 1. 

On obtient le eopol^re chereW avec un rendement de 72 ^. 



Preparation d'un coTwlvm&re en mflsm. . acetate de vinyle 80 fl, 
acide crotonique 10 ^, octfene-1 tO ^. 

On place dans nn rfecteur de 500 ce, mini d«nn asitateur, d»un 
thennemetre. d'nn r^frte&nant fe refl« et d«nn tube adductear d'a«rte, 
le aHaxxss de laanoiitlres ani.vatit' i 



Best Available Copy 



1580545 -11- 

- acetate de vlayle 160 g . 

- acide crotonique ......... ^ .20 g 

- * 20 g 

- pexozyde de benzQyle ................. 2,35 g 

5 (puTOtd 85 ^) 



On chaoffe h. reflux soos agitation et sous eizote. An. coxtrs de la 
polymerisation le melange s'^paissit et qpiaad la polymerisation est 
texminee, aprfes 5 k 6 heureSf le polymexe se pr^sente sous fozme d'nne 
masse soUde qae I'on ^Tacue & cbaiid* 
10 Apx%8 reAx>ldlssement on obtient avee nn reodement quantltatif tm 

prodult transparent Idg^rement colors en jaone et que l*on pent bxoyer. 
Exeanale 11 

Preparation d'on eonolirmfere en maasB : acetate de -Tisyle 80 ^ 
aelde erotonique 10 hexadec^ne-l 10 jf. 
15 On op&re dans les mgmes conditions que celles deczites dans I'e- 

zemple 10. 

On obtient aveo un rendement quantitatif le copolyo&re cherche. 
Bxemnle 12 

Prfaaiation d'un conolvmfere en nerlea : acetate de vinyle 75 ^, 

20 acide erotonique 10 oieate d'allyle 15 jf^ 

On op&re dans les mSmes ooxiditions que celles decxites Vjff wp iie- 
zeniple 1« . 

On obtient avec un rendement de 81 5^ le copolym&re eherche. 
BxemoLe 15- 

25 Preparation d'un c opolvmfere en nerles : acetate de Tinyle 75 It, 

aolde erotonique 10 j6, crotonate.d'oieyle 15 ^. 

On op&re dans les memes conditions que celles decrites dans I'e- 
zentple 1. ■ 

On obtient avec un rendement de 70 le copolym&re cherche. 
30 acemnle I 4 

Preparation d'un copolymere en perlea : acetate de vinyle 80 ?J, 
acide erotonique 10 ^, allyloay-1 - dodeQylthio-3 propanol-2 10 ?5. 

On opfere dans les memes conditions que. celles decrites Hana i»e- 

.. . zemple j. ^ .- .•. . . • .• . 

35 On obtient avec un rendement de 74 ^ le copolymfere- cherche' se pre^- 

^entanfe sous- 4<»nqs xte perlea. :«..•••• . • •«• ■ i ■ 

Bxemple 15 • ; , , 

Preparation d'un copolymfere- en-perles r a'cetate-jdd* vlnyle 80 ^, 
acide erotonique 10^, allylVji^M • dsodetgrloay-g! pro-panbli-Z lO'^i-- 
- i I. Qji, opfere.danatJ.es p^meft coiflitions. qu& cellea dectifee Harm 
.• xempfl*. . ::.-=....-, : ^..^ -a- , r-=! 

On obtient avec uh rendements devTa-jfeiei^Wytoexe^ia^iiiih?. 
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exentple 16 

Preparation d'un copolymfere en uerlea ; 
acetate de vinyle 70 ^, acide crotonlque 10 jf, oetanoate de vlnyle ZOJl, 

On op&re dans les ffldoes .conditions que ceUes d^oziteB* dans I'e- 
remple 1. 

On obtlent le copolymibze cherch4 avac xm. xendemettt d&-"70'-^» 
Biemple 17 ... 

Preparation d'lm copolymferW en nerlea : acetate de vlnyle' 70 ft, 
aelde ciotoniqUe 10 at^arate d'aUyle 10 J«, stdaxate de vlayle lOjS. 

On opere dans les monies conditions que celles d^cVites Ai^iyp ir^. 
zentple 1. . 

On obtient aveo im rendement de 75 le copolymfere cherch^ se 
pr^sentant sous foxme de perles. 



Preparation d'un copolTm&re en i^rtftg : acetate de vlnyle 75. jS, 
acide allyloxy-acetique 10 56, st^arate d'allyle 15 ji. 

On opfere dans les mSmes conditions que celles decHtes dans I'e- 
zemple 1. 

On obtient. a-TCC nn. rendement de T-i-Jt-ae -ci^oa^re'-cherche. 

Bxenrole iq 

Preparation d'un copolymfere en nertoa ; acetate de vlnyle 71 ,5 jS; 
acide allylojyaoetlque 8,5 jJ. laurate de vlnyle 20 J«. 

On opfere dans les mSmes conditions que celles d^ciltes dans I'e- 
zemple 1 . 

On obtient le copblymfere cherche avec un rendement de 73 jS. 



Preparation d'un copolyrnfere en T>Bri«», • Acetate de viayle 66,5 ?S, 
acide crotonique 8,5 36, laurate de viayle 25 J8. 

On opfere dans les mSmes conditions que celles deoiites dans l"e- 
zemple 1. 

On obtient avec un rendement de 72 ft le copoOymfere cherche. 
Btemnle 21 

Preparation d»un copolTmeTC en n,a5.»>. : acetate de vlnyle 75 jS, 
acide allylosyacetique 10 fi, laurate d'allyle 15 5S. 
- On place dans^ un- reacW de "500 ml, muni d»un a^tateur, d'un 
thermom&tre, d'un refWgerant k retlwc et d'un tube ^dUctWii^"^d'aaote, 
•ie milangede mdnomfer«% siilvaint ': ~"- ■• ' ^ ■.I.-*. 

- Ab^tate'de irinyle Vl2,'5 g 

- Acide allyloxyacetique '^5 g--' - '"' 

• ■ • - Laurate d'aUyle ' 22,5 g' 

• - Peroiyde de bmizoyle ' i,gg 

85 ^ de purete) 
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On dbaoffe h refliix eons agltatloa et sons azote. Aa'conrs de 
la polym^nBation le mOaase s'^paleslt. Apr^s 20 heares* la ptHjmS- 
zisatlon est tezmin^e. Apres xefXoicLlssefflent on obtient aveo un zenr- 
dement qoantltatlf tin prodnit l^g&zefflent eolor^ en jaxme et que I'on 
5 peut broyer. 
Ebcenrple 22 

Preparation d'ua eopolvm^re en masae : acetate de vinyle 75 5S» adde 
all7lo27proplonlq:ae 10 j(» stgasate d'aUyle 15 9^* 

On op^re dans les m&oes eondltLona que eeUes d^czltes dans l*e- 
10 zan^le 21, cl-dessns* 

On obtient aveo nn rendement qoantltatlf le copolyii^re chezt^^. 
Bremple 23 

Preparation d'un copolyn&rB en masBe i aodtate de vingrle 71,5 ft. 
aclde aUylozTproplonlque 8,5 lanxate de -vixqrle- 20 j£. 
15 On op^re dans les mSmes conditions que celies d^cxltes dans I'e- 

zenple 21 « 

On obtient le copolym&re clierch^ avee nn excellent rendement. 
Brentple 24 

— Preparation d'Tm.copolTmfere . en maase. .:. acdtateL.de .ytnyle. .75. jS,- . . . . 

20 aolde allylozyaeetlqae 10 ft, lauzate de orotyle 15 ft* 

On opbTe dans les afiines conditions que eelles ddezltes dans I'e- 
zenple 21. 

On obtient avec vaa. rendem^t qoantltatlf le copolym&re cherche. 
Sxemple 25 

25 Preparation d»im eonolvafere en maaaa : Propionate de vloyle 75 ^, 

aclde crotonlqos 10 fi, stdazate d'allyle 15 

On op^re dans les mSmes conditions que oelles d^crltes dans I'e- 
zeoiple 21. 

On obtient le copolymfere dhertiii avec tin rendement qnantitatif • 
30 Sxemple 26 

Preparation d'nn copolymfere en masae : Propionate de -vinyle 75 %, 
aclde allylozyacetlqae 10 stearate d^aUyle 15 jS. 

On op^re dans les mfimes conditions que celies decrites dans l*e- 
zeiqile 2t. 

55 On obtient avec nn rendement qoantltatlf le copolys^re cherchd* 

Bxemple 27 

Preparation d'nn e opolymfere en masse t Acetate de vioyle 37,5 ft, 
propionate de vii^le 37,5 ^, aclde aUylozyacetique 10 ^, stearate 
d'allyle 15 ^. 

40 On opfere dans les m£mes conditions qoe celies det I'ezemple 21. 

On obtient le copolym^re cberchd avec tzn rendement qoantitatif . . 
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Bxemple 28 

Preparation d'lm copolYmfere en. merles : acetate de vlnyle 70 {S; 
acetate d'allyle 10 0, acide aUyloxyac^tique 10 0, stdarate d'aUyle 
10 58. 

On op^re dans les mdiass eoaditlons qae celles d^crxtes dans I'e- 
5 xenple 1. 

On obtient avee vm rendement de 78 jS, le copolyn^re cherch^. 



Prfaarat lon d*Tm copolvinfere en masse : Acetate de vinyle 77,5 ^, 
acide aUyloxyac^tique 7,5 55, st€arate d'allyle 15 JS. 
10 On oi>^re dana lea mgoea conditions qoe celles d^crltes dans I'e- 

zemple 21. 

On obtient avec un rendement qaantltatif le copolymfere chereh^. 
Exemple 30 

Preparation d»Tm copolymfere en Tieylea : Acetate de Trlnyle 71,5 j6, 
15 acide pentenoIque-1 8,5 ft, st^aiate de vli^le 20 jJ. 

On opfero dans les mSmes conditions que celles dgorites h. I'ezeia- 
ple 1 . 

On obtient avee im rendement de 68 le copol^re cberch^. 



20 BXBBPEB A 

Poor r€el±ser nne lagae aerosol pour cheveoz, on prepare nne so- 
lution ayant la composition suivante i 

- copolym&re d^erit dans I'exenplB 5 8 g 

- diisoprojorlamlne 0,693 g 

25 - parfom 0,30 g 

- alcool ^tl^ligue absolu q«s.pi 100 g 

On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe aerosol avee 
47 g de produit conna sous la manjue de IWon 11 et 28 g de produit 
conna ecus la marque de Fr^on 12. 
30 On obtient lar pulv6rl8ation une laque brUlante et non Ivgroseo- 

plque. 
BXEMPUS B 

Pour reallser une laque a^^osol pour cheveux, on prepare une so- 
lution ayent la eongsoaLtion suivante s 
35 - copolym&re d^crit tens I'exemple 5 6 g 



- dlisopropylajnine . 

- paimitato de butyle . 

- parftim 



0,462 g 
0,25 g 



O,30 g 

- alcool ^tliyliqne absolu q.s.p. loO g 

40 On conditionne 30 g de cette solution dans une bombe a^toeol avee 
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50 e de prodalt cozmn. spas la marque de Pr^on 11 et 20' g..de prodult 
conna sons la maxqae. de Fr^on 12« 

Cette cooq>osi-tlon couTient particull^reoent l>ien coome laqixe* 

KXKiTOLB C 

5 Gn obtient Tine lotion de ndLse en pile- selon 1 'invention en r^all- 

saut la solution ayant la composition suivante : 

- copolym&re d^crit dans Itexen^le 2 1*8 g 

- trl^tbanolamlne q.s.p. pH 7,4 

- alcool ^thylique q«8.p. 50' 
10 - ean q.s.p. 100 ml 

On applique 20 ml de cette solntion sur des cheTeuz lav^s et esso- 
r^B. On observe tm bon d&n8lage sor cheveuz bumideB* Api^B s^chage* le 
laquage et la briUance Bont ezcellentB. On constate one grande faci- 
lity de d^fflSlaee et xne bozuae nervosity de la chevelure*' 
15 EZSHECB D 

On obtient une lotion de mise en plis selon 1 'invention en r^all- 
sant la solution ayant la cooposition suivante : 

- eopolymfere ddcrLt dans I'exenple 4 2,5 g 

20 - alcool ytbylique ...... q.s.p. 60' 

- eau q.s.p. 100 ml 

Apr^s application les r^sultats sent ezcellents. particuli^xefflent 
reoarquables en ce qui conceme la bzillance, I'abBsnce de poissage et 
la facility de d^mSlage. 
25 ByRHP EB B 

On obtient une lotion de nd.se en pUs selon 1 'invention en r^ali- 
sant la solution ayant la composition suivante ; 



- copolym^re d^cxit dans 1' exemple 3 1,5 g 

- aiiiino-2 fflytbyl-2 propanediol-1 ,3 q.s.p. pH 7,3 
30 - alcool ytfayliqae q.s.p. 50<* 

- parfum q^I g 

- ean q.s.p. 100 ml 



On applique 20 na de cette solution sur nne chevelure decolor^e, 
' pr&alablement lav^e et essor^ii. 
35 On constate d'excellen-bs r^siiltats de' d^mSlage, de' douc^r, de 

brillance' et de 'tenue de ml^e' en 'plis; fflSme 'par t^nrEis li^de. 
BXEMglOB ? .J.. ■ 

On 'prdpare une 'Idtion de mise en iilis ayant la conQtbsition sui- 



40 . CCpdlymfere prepare selon 'ri'fex^i^e 30' . '. 2 g 
• - '■ aminb^thylpropanedioi q.s.p. 100^ de neutralisation 
. Cetavlon , o,1 g 
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o Alcool c4i7llque q.s.p 50° 

• q.s.p IOC cc 

Leg r^sultats obtenus par application de cette lotion <ie mise en 
plis sent excellents. Cette lotion apporte au3 cheveux non seulement du 
5 corps et de la nervosity, male aussi oeaucoup de biillaiice. On constate 
une absence tdtale de pdudTage an coup de peigM. Kile 'conf&xe aaz che- 
veux un gainaee parfalt et de ce fait, une teniie de mise en plis trfes 
eup^rleiire a celle obtenue avec lea lotions dassiques. 



10 , Copolymfere pr^par^ selon I'exemple 20 2 g 

. aoino^tl^lpropanediol q.s.p. 100 ji de neutralisation 
. Cetavlon .' g 



• Alcool odtylique q.s.p. 

. Bau q.s.p 

les r^sultats obtenus sont anasi satisfalsants que ceux d^crits 



100 cc 



. Copolymfere pr€par6 selon I'exemple 29 2 g 

. andjio^thylpropanediol q.s.p, 100 s^ de nratral^^ 



. Cetavlon . 



0,1 g 



. Alcool c^tylique 3O0 

. Bau q.s.p cc 

Xee rdsultats obtenus sont aussi satisfaisants que. ceux d^crits & 

I'exemple P. 

EXEMPLB I 

. Copblymfere prSparg selon I'exemple 22 2 .g ' 

. Amino^thylpropanediol q.s.p. 100 ?S de neutralisation 

. Cetavlon 0,1 g 

. Alcool c^tylique 50" 

• =^ 100 cc' 

Cette lotion donne aux cheveux un pouvoir fixant important et suiw 
■tout une tnuance exceUente. Us sont doux au toucher,. ti4s faoilea 
h d^mSler. Ce type de lotion convien* en part.icuUer j,oiir cheveux sen- 
slbilisds ou dees^ch^s. - . 

"BimpLi J ' ■ • • • -. ■ - • • ..' 

On prepare une solution ayant la composition suivai^te- -VV - ' 

^ . Copolymfere pr^par^ selon I'exemple. 23 .. .2'^ 

: aimlnodthyipropanediol q.s.p. .100 ^ .de .n^tralisation . 

. ce*«7i"^.;;;-v,.^...,,,.j.-.;:.:;;.^.,.,::,,./,g,,^^ - 

.. Alcool c^tylique sqo ' 

i,.. v,r " f^^*?*?'°^l^'?^.=«o^*.?H?8l..satis«ai^^ ceux^^rits k 
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I'exemple I. 



On realise tine laq-ae aerosol pour cherenz don't la solution est de 
. eofflposition aolvante : . 

. Copolyn&re pr^par^ salon I'ezeinple 21 4 g 

5 . amlno-2 xaStbyl-Z propaaediol-1,3 q.s.p. 100 ^ de neutxaUsatlon 

• paxfum g 

• alcool absolu q.s.p ioo g 

On conditlcmae 25 g de cette solution dans une bombe aerosol avec 
47 g de produit connn sons la marque de IWon 11 et 28 g de produit 
10 connu sous la. marque de Er€on 12. 
EXagEB L 

On realise une laque aerosol pour 6beveaz, en pr^pazant une solu- 
tion aarant la coaiposl-tion suivante : 

. Copolym&re prdpar^ selon I'exemple 24 8 g 

15 . aiDliio-2 m^thyl-.2 propanediol-1 ,3 q.s.p. 100 fi de neutralisation 

. parfom 0,25 g 

« alcool absoln q.s.p 100 g 

On cond^'tioime 25 g de' cette solution dans une bombe aerosol avec 
47 g de produit comm sous la marque de Fr^n 11 et 28 g de produit 
20 comm sous la marque de Pr^on 12. 

On obtient une laque tr&s forte. 
KSBSBIS K 

Pour r^aliser une laque afoosol pour cheveuz, on prepare une solu- 
tion ayant la composition suivante : 

25 . Copolymfere pr^par^ selon I'exemple 27 4 g 

. amino-2 iBithyl-2 propanediol-1, 3 q.s.p. 100 de neutralisation 

. ogrriBtate de batyle , 0,2 g 

. parfom q^^q g 



> ALcool absolu 



100 



30 On conditionne 30 g de cette solution dans une tombe aerosol avec 

35 g de produit connn sous la marque de Fr^on 11 et 35 g de produit con- 
nn sous la marque de Jr6cai i2. 

On obtient par pulverisation ime laque brlllante et d'un fort pouvoir 
laquant. 

35 BxmpEE K 

Pour r^aliser une laque aerosol pour cheveuz, on prepare une solu- 
tion aarant la cooipositlon soivaate : . 

. Copolymfere pr6par6 selon I'eiemple 28.. .i 4 g 

. Alcool absolu q.s.p , 100 g 

40 On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe aerosol avee 

47 g de produit connu sous la marqae de Rrfon It et 28 g de produit con- 
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va 80128 la maxigue de Vriao. 12. 

On obtient par pulverisation une laque forte gainant le cheveu d'lm 
fllJD lirillaiit. 

- R B a U a E - 

5 Xa pr^sente Invention a pour objet : 

10) _ Une composition cosm^tique telle qu 'une lagae ou une lotion 
de Biise en plia caract^riBde par le fait qu'elle contient en solution 
dans va v^talcnle coBm^tique appropzi^ aa moine vu copolymbre obtemi par 
copolTm^rieation d'au moins tu monomi^re de cbacon des trols groupes sui- 
10 "vantB : 

- le premier groupe ^tant constitue par lea esters d'alcools insa- 
tar^s et d'acides carboxyliques satures h courte diaine, les esters d'al- 
cools satur^s h courte chalne et d'acides insator^s, les diaines earbo- 
n^es de ces composgs pouvant Stre SventaelleDent interxoopaes par des 

15 hlt^roatomes ou des hdt^rogroupes divalents tels que, -0-, -S-, -HE- et 
poTisrant €galement presenter des groupements hydroxy sabstlto^a en ^ par 
rapport It I'h^t^xoatome, 

- le second groupe Stant constlta^ par des acides Ineatur^s dont les 
■ - chalnea -oarbondes peuvent ^ventuellement 8tre interroopaes par des li^- " 

20 t^roatomes ou des h^t^rogroupes divalents tels que -0-, -S-, -BE- et 
peuvent presenter des groupements hydroxy sabstttuds en p.par iapport 
h. I'h^t^roatoffle, 

- le txolsi^me groupe 4tant constitu^ par les esters d'acides h. 
longue chaine et d'alcool insatur^, lea esters des acidee insatur^s du 

25 second groupe et d'un alcool satur^ ou insatnr^ lin^aire bu ramifi^ coi»- 
portant de 8 k 18 atomes de carbone ou d'un alcool de lanoline, les 
ethers alcoyl-vinyliques, les Others alcoyl-allyliaues, les ethers al- 
coyl-m^thallyliques ou les ethers alcpyl-crotyHques, et les es-oiefi- 
nes, 

30 2") -Vne composition selon le point 1, caraeterlsee par le fait 

que lea monom^res dn premier groupe scat prls dans le groupe que cons- 
tituent 1«B esters insatures d'acides carborq^lifjiies k courte chalne de 
f onmils r 

R - COO - (CHg)^ - C = CH (I) 
35 R» Ri 

dans laquelle 

R represents un radical hydrocarhone sature UnSaire comprenant de 
1 it 4 atomes de carbone, 

n represente un nombre egal & O on 1, 
40 E» represente un atome d'l?ydrogene ou un radical alcoyle de 1 e, 5 

afomea de carbone. 

3«) .- Una composition selon le- point 1 , caracterisee par le. fait 
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que les monom^res du pTemler groupe sont pris dans le groupe que cons- 
tltaent les esters satur^s k courte chaine d'acides insatox^s de for- 
mDle : 

R - CH = C - (CHg) - R» (H) 
5 R . 

dans laquelle : 

E represente un atome d'hydroggne on \m radical alcoyle de 1 li 5 
atomes de earbone, 

p est nn nombre entler ayant ixne valeur coaq>zise entre 0 et 10, 
1 0 Rt represente le radical -COOR" oa le radical 

^ COOR" 

-CH 

COOR" 

dans lesquels : 

15 R" reprdsente un radical hydrocarbon^ lin^alre saturd comportant 

de 1 k 8 atomes de carbone. 

4«) - Une composition selon au moins rm des points 1 it 3, carac- 
t^zis^e par le fait que les monombres du second gnrape sont pris dans 

■■ le gnmpe- que -constituent- les--moiioii&res-de-formale - ■— 

20 H - CH - C - (C^)p - R» (m) 

R 

dans laqaelle : 

R represente un atome d'bydrogfene ou un radical alcoyle de 1 & 5 
atomes de carbons, 
25 p est nn nombre entler coiiq>ris entre 0 et 10, 

R» represents soit le radical COOH soit le radical 
^ COOH 



30 5*) - ITne composition selon au moins un des poijats 1. k 4, carac- 
terisde par le fait que les monomkres du troisieme groupe sont pris 
dans le groupe que constituent les esters d'^ides k.longue pha^'n* . et 
d'alcool insature de formule : • 



35 



• COO - (CH2>p - ^ = CH (17) 



H» 



dans laquelle : 

R represeaifce .ym radical hydrocarbon^ k dialne-lln^aire, ou ramifiee 
saturde ou insatur^e comportant de 8 k 2^ atom.es., de carbpne.^ j- 

R' represente nn atpine. d^hydrogfene; ou un :rad^<»3r alepyle de 1 k 5 

40 atomes de carbtme,, . , .. ... .. i. 

p est un nombre entler pouvant prendre la ■VB^ewr,.0 xra. .■,„».- 
• .. ~ P?*%-'*oinposltion. seljni au .moijis- m^es .poin*^. 1,-A 4,caracteri- 
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s^e par le fait que les numonibies du trolsxfeine groupe sont prle dans 
le groape que constitnent des esters d*un aclde insatnr^ de* foxnmle IH 
ci-dessos avec un alcodi comportant 8 & 18 atomes de carbons au xm 
alcool de lanoline. " • - . 

5 1") - Une composition selon au moins un des points 1 h. 4/ carac- 

t^rls^e par le fait goe les mononi^rea du troisl^ffle groupe soot pris 
dans le groups que constituent les others de formnle : 

CH = c - ica^)^ - 0 - R (y) 

10 dans laquelle : 

£- represent e un radical bTdrocarbon^ llniaire ou xaoifi^, satar€ 
oil insatur^y coinportant de 2 & 18 atomes de carbonet^Tentuellement 
hydrosyl^ ou alcoyle, et dont la chains carbonee comports' des groupe- 
ments interm^dlalres teis que des h^t^roatomes, 
15 H« repr^sente un atome d'liydrog^ne ou un radical alecT^le de 1 k 5 

atomes de carbone, 

p repr^sente un nombTe entier ^gale It 0 ou & 1* 

8") - TTne composition selon au moins un des points 1 k 4, eaxac- 

?^ fait que les monomferes du troisikme groups sont pxis 

20 dans le groups que constituent les a-ol^£ines de formnle : 
CHg = CH - a 

dans laquelle : 

E repr^sente un radical bTdrocarbon^ Un^re comportant do 4 k 
18 atomes de carbone. 
25 9") - Une coinpositlon selon au moins un des points 1 h. 8, earac- 

teris^e par le fait que' les monomkres du premier groups sont pris rfawg 
le groups que constituent : 

1« acetate de vinyle, le propionate de vinyie, le butyrate de vinyle, 
1 'acetate de m^thallyle, le propionate de m^thallyle, le butyrate de 
30 m^thallyle, i« acetate d'aUyle, le propionate d'allyle, le tutyrate 
d'allyle, I'ac^tate de erotyle, le propionate de crotyle, le butyrate 
de crotyle, le crotdnate de m^thyle, le cfotonate de butyle, le croto- 
nate d'octyle, le vlnylacgtate d'^thyle, l'allylac6tate de butyle, 
V^^-^°"^*® *'^*^^» 'l'.allylo3qr-ac6tate d'^thyle, l'allyloxy-^c6- 
' 35 ■ tate" d'octyle, I'aliylthio^cgtkte d'^thyle, I'allylthio-ac^tate d»oc- 
t:rle, I'allylamino-acetate d»«hyle,l'anylamino-ac^tate d'oc-^yie, ' ' 
l^iuylmalonate'^de d'i'^Wie, i'uidgcyl^nate de 

aegtat& de' butyle,' le m^thiOyloxyac^tate d'^th^ie, le Vinylixyacdtate 
• d"»^tliyie.- ••■ • 
40- ■ 10«) - Une composition selon au moins un des points i k 3, carac- 

t^iia^e par le fait que les monomferes du second groupe sont prip Hanft 
le groupe que constituent : I'acide buteno£que^3i I'acide pentenoIque-4, 
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l*aclde unddcenoIque-lO, I'adde allylfflaloslque, I'acide crotonlqae, 
I'acide allyloxyacdtlqae, I'acide crotylozyac4tique, I'adde oSthaUyl- 
ozyaeetlgae, I'acide allyloaqr-J-propioniqae, I'acide allyltbioacetique, 
I'adde aUylamiJaoac^tiqaey I'adde -rinylozyacdtlque. 
^ 11°) - Une coBipoBition selon. an moins xm des pointe 1 k 10, cazao- 

t§TLB6e par le fait qae les monom&res da trolsl&me gioape sont pzls 
dans le groupe que constituent : I'octanoate de Tinyle, le laurate de 
•vinyle, le palndtate de -Tinyle, le eteaiate de vlnyle, I'isost^arate 
de vinyle, le laurate d'aUyle, le laurate de o^ttaallyle, le stearate 

10 d'allyle, le stdaxate de m^thallyle, I'isostearate d'allyle, I'iaoatda- 
rate de o^thallyle, le bfii^te d*allyle, le l>atdnate de m^thallyle, 
le laiirate de.crotyle, I'ol^ate d*allyle, le crotonate d»ol^le, le cro- 
tonate de lanollne, le vlnylacetate de lauiyle, I'allylac^tate de st^a- 
lyle, I'allyloxyac^tate de lanxyle, I'aUylthioac^tate de lauiyle, 

15 I'aUylaminoac^tate de lauxyle, I'aUylmalanate de dioctyle, I'und^cyU- 
nate d'octyle, 

l*^tlier c£t7l-'vinyllqae, I'^ther at^aiyl-vinyliqae, I'Sther lauiyl-ally- 
llque, I'^ther lauryL-m^thallyllque, I'dther st^aiyl-crotyllque, I'allyl- 
oxy-1 aodedrioiqy--3 piopMOl-a, i'ailylb^^ dodecylthlo-3 propanol-2, 
20 l»liox&ne-1, l'oct%ne-1, le dod^cfene-1, I'hexad^cfene-I , l'octad^cfene-1 , 
l'eicosbne-1 . 

12«) - Thie eonposition selon an moins un des points 1 k 11, cazac- 
t^xis^e par le fait gns le copolymfere contieat de 50 k 90 ^ et de pr^ 
f^rence de 65 & 80 ^ de monomferes du prenrLer gxot^e. 
25 13") - Une composition selon an moins vm des points 1 12, earac- 

t^rie^e par le fait que le copolymfero contient de 5 & 2^ ^ et de pr^f^ 
rence de 7 & 12 ^ de monom&res du second groupe. 

140) . composition selon an moins un dee points 1 k 13, carao- 
t^iAs^e par le fait que le copolynfere contient de 5 k 30 et de pr^f^ 
30 rence de 10 2i 20 ^ de monon&res du trolsifeme groupe. 

15") - XTne composition selon an moins un des points 1 k 14, carac- 
t^ris^e par le fait que les cppolyn^res sont neutialiste avec une base 
organiqae ou minerals h. un taur de neutralisation eompris entre 10 et 
150 ^ et de pr^f Irenes entre 50 et 100 jS du taox correspondant k la 
35 stoechiom^trle. 

16») - TJne composition selon aa moins un des points 1 k 15, eazao- 
t^risde par le fait que les copolymerea sont neutiaXia^s k I'aide des 
bases choisies dans le groupe comstitu^ par 2a monodthanolanine, la 
difrthanolamlne, la tri^thanolamine, les isopropanolamines, la morpholine 
40 et les amino-alcools tels que l'amino-2 m^thyl-2 pMpanol-1^ et I'aadno- 
2 m^thyl-2 propanediol-1 ,3. 

17*») - tfiie composition selon au moins un des points 1 k 16, caxsc- 
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t^rLs^e par le fait qu'elle eonatitue tme lacpie aezosol comportant 
mdlange de 1/4 a 1/3 en polds d'alcool et de 2/5 3/4 en poids d'lm 
gaz propolaeor liqu^fl^ eons presslony ce la^laiige renfezmant en. solu- 
tion 1 k 4 ?S en poids de eopolym&re. 

18«) - Tbie composition selon le point 17f caraet^ris^e par le fait 
que I'alcoca eat tm alcool aliphatiqoe anliydTO tol que I'ieopxopanol 
ou I'^thanol. 

19«) - Una composition selon le point 17, cazact^zls^e par le fait 
que le gaz propulseur est constita^ par an ooins un hydzocarbore fluo- 
ro-chlor^. 

2<y>) - Une composition selon sai molns vn des points 1 k 16, caiBO- 
t^rie^ par le fait qu'elle constitue une lotion de mise en plia con^ 
tenant en solution hydroalcoolique ayant un degr^ compils entie 0 et 
70 ^, de 1 & 3 ^ en poids par rapport & la solution de copol^ro. 

21 •) - -On copolymfere utilieable en cosm^tiqiae et catactirisd par 
le fait qu'il eat obtenu par copolymgxiBation d*aa moins un monomkre 
de obacua dea groupes saivants ; 

- le premier groupe ^tant constita^ par : 

. .le -propionate Jie vinyle, le butyrate de-vli^yle, l'ac4tate de- m^thallyle, 
le propionate de m€thallyle, le Inityrato de n^thallyle, I'ac^tate d-si- 
ayle, le propionate d'allyle, le Imtyrate d'allyle, 1 "acetate de cro- 
tyle, le propionate de crotyle, le butyiate de crotyle, le ciotonate 
de methyle, le crotonate de butyle, le czotonate d'oetyle, le -Tinylac^- 
tate d'^thyle, I'allylac^tate de Imtyle, I'aUylao^tate d'hexyle, I'al- 
lyloayacitate d'^thyle, I'aUylozyac^tate d'ootyle, I'allylthioae^tate 
d»€thyle, I'allylthloac^tate d'octyle, I'aHylamino-ac^tate d'^thyle. 
I'aUylanono-ae^tate d»octyle, I'allylmalonat* de di^thyle, I'und^cyle- 
nate de m^tt^yle, le crotylosyac€tate de Imtyle, le m^thallylosyac^tate 
d'^thyle, 

- le second groupe ^tant constitad par : 

I'acide TjatenoIque-3. I'aeide pentenoSque-4, I'acide und^cenoique-10, • 
I'acide allylaalonique, 1-acide crotonique, I'acide aUyloxyac6tique, 
I'aeide crotylo^yac6tique, I'acide m6thalIylojyac6tique, I'aclde alOyl- 
oxy->-propionique. I'aeide allylthioac^tique, I'acide aUylamlnoac^ti- 
que ; 

- le troisifeiBs eroupe ^tant constito^ par : 

I'octanoate de viiyle, le laurate de vii^le, le palnitate de vinyle, le 
stearate de vinyle, 1 'isost^arate de viayle, le laumte d'allyle, le 
laurate de m^hallyle, le stearate d'allyle, le stearate de o^tteOyle, 
I'isoateaxate d'allyle, I'lsoat^arate de m^thallyle, le toflidnate d'ally- 
le, le bih&iate d6 m^thallyie, le laurate de crotyle, I'ol^ate d'al- 
lyle, le crotonate d'ol^le, le crotonate de lanoline, le vlnylac^tate ... 
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de lauiyle, I'allylacdtate de steaiyle, I'aUylozyacdtate de lauxyle, 
l'allylthioac6tate de lauzyle, l'aIJ7laffllaoa6^tate de latuyle, I'allyX- 
malonate de dioctyle, 1 "mid^cylenate d'.octyle,. 

I'^ther cetyl-vinylique, I'dther Bt6aiyl5.-v±nyiique, I'^ther lauiyl- 
allylique, I'^ther lauiyl-m^thallyllque, I'^ther st^axyl-crotylique, 
l'allylozy-1 dodecylosy-3 propanol-2, l'aUylosy-1 dodecylthio-3 propa 
"ol-2» l'hexfene-1, I'octene-I, le dodecene-1, I'hexadecfene-I , I'octa- 
d€cfene-1, I'elcos&oe-I . 

22«) - tfe copolymere selim. le point 21", caxacteiis^. par le fait 
qa«il contient de 50 & 90 ^ et de prff^rence de 65 k 80 ^ de monom&res 
- du premier groape. 

23*) _ iTn copolym&re selon aa moins xm des points 21 et. 22,carac- 
tdrls^ pax le felt qu'll contient de 5 k 25 ^ et de pr^f^rence de 7 ii 
12 de oonoffl&res dn second gronpe. 

24«) - Hn copolyn^re selon an molns vu des points 21 k 23, caxac- 
tdris^ par le fait qu'il contient de 5 k 30 ^ et de prgf^rence de 10 
k 20 de monomeres du troiel^me groape. 

25") - Xai copolymfere utillsable en coso^tique caractdrls^ par le 
fait qu'll est obtenu par -copolym^risation-d'ac^tAte d«f Vifiyle avec au 
moins im monom&re de cbaqae gronpe suivant : 

— le premier groape etant constitue' par t 

I'adde butenoSgue-S* I'aclde penteno£iiue-4» I'adde und^eenoIque-10, 
I'aclde allyljnalonlque, I'adde -crotoniqae, I'aclde allylozyac^tique, 
I'aclde crotylosyac^tique, I'adde m^thallyloxyac^tlque, I'acide allyl- 
03y-3-proploaiqne, I'acide aaiylthioac^tique, I'adde allylaMnoac^ti- 
• qoe. ; 

- le second groape ^tant constita^ par :- 

• le laurate de crotyle, le crotoaate d'ol6yle, le erotonate de lanoline, 
le vlnylacdtate de lanryle, I'allylac^tate de st^aiyle, I'allylOxyac^ta 
te de lauiyle, I'allylthioac^tate de lauryle, I'allylamiQoacgtate de 
lauiyle, I'allylinalonate de dioctyle-, I'undecylenate. dioctyle, • 
I'^ther c6tyl-vlnylique,.l'6ther st^aiylvlBylique, . I'.^ther lauiyl-ally- 
lique, I'^ther Isuryl-m^thallyliaue, I'^ther st^aiylcrotylique, I'allyl 
oxy-1, dodeBylojy-3 propanol-2, . l!aUyl03ty-1 dodecylthlo-3 bro{)anol-2, 
l'hexene-1, l'octfene-1, le dod^cfene-1 , l'hexad^cfene-1 , I'octadgcsneM ,' 
l'eicosene-1 . ... . .= .:-.:- 

26") - Un copolymfere.selon .le, point. .25, .caractdiisd-pKr le- ft-lt 
qu'll contient. d 'environ 50 k;SQ ii.et-de.pr««r&ce de:.65 k'eo'ri d'ac^- 
tate ie vinyle. 4 'environ -5 -k 25 et de pr^f^rence 7 k-IZ-jfr de .'Bono- 
mere du premier 4«»»PS-et,.d.'6Hvl.ron..5. k 30 ;4 .6t.de pr^f^reilee lO k 20 ^ 
de fflODomkre dn second. gxpap^^.. ...v . 
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27") - Un copolyn&re selon aa molns vn dee points 21 k 26, caxao- 
t^riee par le fait qa'il est neutrallsd avec ime baue orsanique ou 
min^rale h. un taux de neutralisation compris entre 10 et 150 ^ et de 
pr^f^rence entre 50 et 100 96 du taux correspoadant h la stoechiom^trle- 

28<') - Un copolymere selon le point 27, caract^ris^ p=ir le fait 
qu'il est neutralist h. I'aide des bases choisies dans le groape consti- 
tud par la monotthanolaadne, la ditthanolandne, la tritthanolamine, 
les iBopropanolamines, la moTpholtne et les andno-alcools tels que 
l»anilno-2 mdthyl-2 propanol-1, et l'aaiino-2 m^tt?7l-2 propanediol-1 , 5. 

29*') - Un proc^d^ de preparation des copolymeres selon au molns 
un des points 21 & 28, caractdrlsg par le fait qu'on effeetue la poly- 
merisation des monom^res presents dans les proportions corraspondant 
& la nature dn poljrmfere que I'on recherche, en presence d'un catalyseur 
tel que le peroxyde de l}emoyle, le peraxyde de lanr«»yle, ou d'azobi- 
. sisobutyronitrlle . 

30«) - Ito precede selon le point 29, caracteiise par le fait qu'on 
utilise Is catalyseur & une concentration de 1 k 5 ?S et de preference 
de 1,5 & 3 ^ par rapport au poids de monoinbreB. 

31") - Un precede selon aii molns un des points 29 et 30, caracte- 
rlse par Te -fiit- qST'on ef f eci^ 1^ poi^merL^tioi en solution diis'u^ 
eolvant tel que I'alcool ou le benzene. 

32«») - Un precede selon an moins un des points 29 et 30, caracte- 
rise par le fait qu'on effeetue la polymerisation en suspension dans 
I'eau en presence d'un collolde protecteur tel que I'alcool polyTlay- 
lique, I'acide polyacrylique ou I'hydrojyethjl-cellulose ayant une con- 
centration de 0,06 k 1 ^. 

33») - Iftx precede selon au molns un des points 29 et 30, carac- 
teiise par le fait qu'on effeetue la polymerisation en masse. 



